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Verfahren zur Behandlung von Oberflachen von Substraten 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Behandlung von Substraten, insbesondere 

zur Hydrophobierung Oder Hydrophilierung von dessen Oberflachen. 

\ 

Vielerlei Oberflachen, insbesondere auch metallische Oberflachen, neigen zur Korro- 
sion in feuchter Umgebung und mussen deshalb geschutzt werden. 

Gebrauchlich zur Passivierung von Oberflachen gegen Korrosionsangriffe sind Oxi- 
dationsbehandlungen zur Ausbildung von Oxidschichten an Oberflachen, eine Phos- 
phatierungs- Oder auch Chromatierungsbehandlung, wobei hier sogenannte Konver- 
sionsschichten erzeugt werden, die im letzteren Falle aus toxischen Chromaten be- 
stehen. 

Im Falle von Partikeln wie sie beispielsweise bei Metallicpigmenten in Form von Alu- 
miniumflakes vorkommen, ist eine ausreichend dichte Beschichtung mit den her- 
kommlichen Verfahren schwierig, insbesondere auch deshalb, weil der thermische 
Ausdehnungskoeffizient des Metalls, d.h. hier Aluminium, von dem Ausdehnungs- 
koeffizienten von Aluminiumoxid verschieden ist, so dass bei thermischer Beanspru- 
chung die Schutzschicht zur Rissbildung neigt. 

Bei ungenugendem Schutz der Oberflachen bilden sich nach einer Lackierung der- 
selben Blasen und Korrosionsprodukte in feuchter Umgebung, d.h. hier lost sich die 
Lackschicht von dem darunter liegenden korrodierenden Untergrund ab. 
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zu schaffen, mit dem 
Oberflachen vor einem Korrosionsangriff geschutzt werden konnen und das insbe- 
sondere die bisherigen Verfahren vermeidet und daruber hinaus einfach anwendbar 
ist. 

Ferner soil eine organische Schicht geschaffen werden, die eine haftvermittelnde 
j^ojnd kompatibilisierende Funktion gegenuber weiteren organischen Schichten uber- 
\ nehmen kann. 

v -■ ■ ■ ■ . 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist die Einstellung der hydrophoben/ hydrophilen 
Eigenschaften der zu bedeckenden Oberflache. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren lost die eingangs genannte Aufgabe, indem das 
Substrat mit elner Losung eines Polymeren in Kontakt gebracht wird, wobei das Po- 
lymere UCST-Eigenschaften aufweist und durch Erniedrigung der Temperatur der 
Polymerlosung auf der Oberflache des Substrats als eine Schicht abgeschieden wird. 

Die Beschichtung des Substrats kann partiell erfolgen, insbesondere in Fornrvon 
\ Polymerinseln; die Beschichtung kann aber auch ganzflachig als geschlossene 
Schicht ausgebildet sein. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren weist groBere Vorzuge bei der Stabilisierung ge- 
gen Flockulation, insbesondere auch in unpolaren Medien, von Partikeln auf. 

Polymere mit UCST-Eigenschaften (im Folgenden kurz UCST-Polymere genannt), 
scheiden sich aus einer Polymerlosung ab, wenn die hierfur kritische Temperatur 
(UCST = Upper Critical Solution Temperature) unterschritten wird. Diese Tempe- 
ratur hangt von dem jeweils mit dem Polymer verwendeten Losungsmittel ab. 
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Eine Beschreibung von UCST-Polymeren und deren Eigenschaften findet sich in der 
Monographie "Polymere" von Haus-Georg-EIias, Huthig und Wepf-Verlag, Zug, 1996, 
Seiten 183 - 184. 

Das Verhalten der UCST-Polymeren bei Temperaturerniedrigung einer Polymerlo- 
sung ist von dem ublichen Effekt des Ausfallens von in einer gesattigten Losung vor- 

jflfr liegenden Substanzen verschieden, da durch die Temperaturerniedrigung nicht gra- 

■ - X ■ 

\ duell die Loslichkeit des gelosten Stoffes verringert wird, sondern in einem refativ 
engen Temperaturbereich die Loslichkeit der gelosten Substanz, namlich dem UCST- 
Polymeren, drastisch erniedrigt wird. 

Diese Eigenschaft wird bei der vorliegenden Erfindung ausgenutzt, um eine Ablage- 
rung bzw. ein Abscheiden des UCST-Polymeren auf der Oberflache zu erreichen. 

Bevorzugte UCST- Poly mere gemaB der vorliegenden Erfindung werden ausgewahlt 
aus Polystyrolen, Polyvinylalkoholen, Polyvinylpyrazolen, Polyethylenoxiden, Poly- 
acrylsauren sowie deren Derivate. 

k 

\ Als Losemittel kommt in der Regel ein organisches Losemittel zum Einsatz. 

Bevorzugt wird die Temperatur der Losung des UCST-Polymeren in dem Losemittel 
be| dem in Kontakt bringen mit der Substratoberflache groBer gewahlt als die UCST, 
und dann die Temperatur der Losung auf einen Wert im Bereich der UCST oder da- 
runter abgesenkt. 

Nachdem die UCST bzw. die damit verbundenen Phanomene der Ablagerung bzw. 
der Anderung der Loslichkeit der gelosten Polymere eine gewisse Bandbreite aufwei- 
sen, ist es moglich die Abscheidung des UCST-Polymeren in einem Bereich vorzu- 
nehmen, der ca. UCST + 5 °C bis UCST - 30°C reicht. Arbeitet man in diesem 
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Temperaturbereich, so laSt sich die erzlelbare Schichtdicke, insbesondere auch die 
Dichte der Beschichtung auf der Substratoberflache, einfach und gunstig beein- 
flussen. 

Besonders bevorzugt reicht der Temperaturbereich, in dem das Abscheiden des 
UCST-Polymeren auf der Oberflache des Substrats vorgenommen wird, von 

fT = UCST bis T = UCST - 10 °C. 

In diesem Temperaturbereich werden besonders dichte Schichten des UCST-Poly- 
meren auf der Oberflache des Substrats erhalten. Bevorzugt wird die Temperatur 
auf dem gewahlten niedrigen Niveau, bei dem das UCST-Polymere abgeschieden 
wird, so lange gehalten, bis eine im Wesentlichen vollstandige Abscheidung des 
UCST-Polymeren aus der Losung auf der Substratoberflache erhalten wird. 

Nach dem Abscheiden des UCST-Polymeren auf der Substratoberflache kann die so 
beschichtete Substratoberflache mit einem Losemittel fur das UCST-Polymere bei 
ejner Temperatur im Bereich von T = UCST - 10 °C oder darunter gewaschen vyer- 
^ den. Bei dieser Temperatureinstellung furdas Losemittel-konnen nur lose, an der 
^ Oberflache abgelagerte Polymermolekule entfernt werden, so dass nur die direkt auf 
der Oberflache abgelagerte Schicht auf der Substratoberflache verbleibt. Dies ver- 
meidet, dass in einem spateren Behandlungsschritt der beschichteten Substratober- 
flache UCST-Polymere unerwunscht abgelost werden und gegebenenfalls zu Storun- 
gen in der Folgebehandlung fuhren. 

Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren laBt sich eine gezielte Hydrophobierung als 
auch Hydrophilierung der Oberflachen von Substraten durchfiihren, wobei der Grad 
der Hydrophobierung/Hydrophilierung beispielsweise bereits durch die Auswahi des 
entsprechenden UCST-Polymeren in gewissen Grenzen vorgegeben werden kann. 
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Der selbe Effekt, den man mit dem Waschen erzielt, kann auch dadurch erzielt wer- 
den, dass das Substrat mit der Losung bzw. mit dem Losemittel nach erfolgter Ab- 
scheidung des UCST-Polymeren kurzzeitig, beispielsweise fur ca. 5 Minuten, auf eine 
Temperatur oberhalb der UCST gehalten wird bzw. oberhalb der Temperatur, die fur 
die Ablagerung verwendet wurde, und dass dann ein Trennen von Substrat und Lo- 
sung erfolgt. Dies hat wie der Waschvorgang zur Folge, dass nur locker an der Sub- 
lltratoberflache bzw. auf der eigentlichen dichten UCST-Polymerschicht angelagerte 
Polymermolekule von dem Losemittel aufgenommen und abtransportiert werden. 

Die Temperaturerhohung, die hier vorzugsweise vorgenommen wird, liegt im Be- 
reich bis zu 5 Grad oberhalb der UCST bzw. der fur das Abscheiden verwendeten 
Temperatur. 

Um eine besonders sichere Beschichtung zu erhalten, die auch eine besondere Frei- 
heit in den Nachfolgeprozessen, beispielsweise bei der Wahl des Losemittels, er- 
laubt f kann vorgesehen werden, dass nach erfolgter Abscheidung des UCST-Poly- 
meren auf der Substratoberflache, dieses mittels einer chemischen Reaktion immo- 
bilisiert wird. Hierbei bieten sich verschiedene Reaktionen an', 'die je nach dem ver- 
wendeten UCST-Polymeren ausgewahlt werden. 

Alternativ kann das Polymer mit Ankergruppen versehen sein, die fur eine Immobi- 
lisierung des Polymeren sorgen. Beispiele fur Ankergruppen sind: Carboxyl-, Ami- 
no-, Hydroxyl- und Mercaptogruppen. 

Ein besonders bevorzugtes UCST-Polymer fur die vorliegende Erfindung ist das Poly- 
styrol. Modifikationen des Polystyrols in abgeschiedener Form, die gieichzeitig auch 
zu einer Irnrnobiiisierung bzw. Vernetzung des Polystyrols fuhren konnen, sind aus 
der Literatur von R. H. Bpundy, R. F. Beuer "Styrene - Its Polymers, Copolymers 
and Derivatives" Reinhold Publishers Corporation, New York 1952, bekannt. 
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Wird eine Immobilisierung der UCST-Polymerbeschichtung auf der Substratoberfla- 
che vorgenornmen, wird der Schritt des Waschens der Substratoberflache vorzugs- 
weise nach der Immobilisierung durchgefiihrt. 

Fur die Immobilisierung bietet sich insbesondere das folgende Verfahren an: 

^ Abscheidung eines mit Doppelbindungen modifizierten UCST-Polymeren und 
nachfolgende radikalische Vernetzung (initiiert durch UV-Licht oder Radikalbild- 
. ner). ' 

Daruber hinaus Ia6t sich das UCST-Polymere vor der Ablagerung oder auch danach 
modifizieren, um die Hydrophobie/Hydrophilie der Beschichtung auf der Oberflache 
zu beeinfiussen und so zu einer ganz gezielten Hydrophobierung/Hydrophilferung 
der Oberflache zu kommen. Dies bietet uberdie Wahl des UCST-Polymeren hinaus 
noch die Moglichkeit, den Hydrophobierungs-/Hydrophilierungseffekt weiter zu mo- 
difizieren. 

Fur die Modifizierung des UCST-Polymeren zur Veranderung der Hydrophobierung 
konnen folgende Verfahren eingesetzt werden: 

- Abscheidung von polar/ionisch modifizierten UCST-Polymeren (z.B. mit Sulfon- 
sauregruppen oder mit PEO modifiziertem Styrol) oder von unpolar modifizierten 
UCST-Polymeren (z.B. Polystyrolcopolymer mit Butadien); 

- Modifizierung nach der Abscheidung (im Falle von Polystyrol durch Friedel-Crafts 
Acylierung/-Alkylierung). 

Bevorzugt wird das UCST-Polymere nach dessen Ablagerung auf der Oberflache 
modifiziert und gleichzeitig immobilisiert. 
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Da die erfindungsgemaBe Beschichtung auf der Oberflache des Substrats eine 
gewisse Elastizitat aufweist, kann diese Unterschiede im thermischen Aus- 
dehnungskoeffizienten gegeniiber der darunter liegenden Substratoberflache 
problemlos ausgleichen. Eine Rissbildung in der Beschichtung, wie dies beispiels- 
weise bei schutzenden sproden Oxidschichten aus Aluminiumoxid oder Siliziumdioxid 
oder auch Chromaten beobachtet wird, wird mit dem vorliegenden Verfahren und 
^den UCST-Polymerbeschichtungen sicher vermieden. 

GemaB dem vorliegenden Verfahren werden Partikel als auch flachige Substrate mit 
einer Oberflachenbeschichtung ausgerustet. 

Im Falle, dass als Substrat ein partikelformiges Substrat verwendet wird, wird das 
UCST-Polymere bevorzugt mit einer Molmasse von 1.000 bis 50.000 g/mol verwen- 
det. 

Im Falle, dass Substrate als flachige Substrate zur Anwendung kommen, wird das 
UCST-Polymere ausgewahlt mit einer Molmasse von 1.000 bis 500.000 g/mol. 

Bei den partikelformigen Substraten bietet sich eine Vielzahl von Substraten an, bei- 
spielsweise Pigmente, Fullstoffe, Fasern, Nanopartikel, Partikel aus kolloidalen oder 
micellaren Systemen oder auch die eingangs bereits angesprochenen plattchenfor- 
migen Partikel, die in Metalliclacken zum Einsatz kommen. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren bietet sich insbesondere an, um sehr dunne 
Schichten, sogenannte Nanoschichten auf einer Oberflache aufzubringen, wobei die- 
se Nanoschichten trotz ihrer geringen Schichtdicke eine dichte Belegung der Ober- 
flache bieten konnen. 
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Die Erfindung betrifft weiterhin eine Oberflache mit einer UCST-Polymerbeschich- 
tung, welche hergestellt 1st nach einem der vorstehend diskutierten erfindungsge- 
maSen Verfahren. 

Hierbei sind insbesondere Oberflachen mit einer Beschichtung mit einer sogenann- 
ten Nanoschicht von Bedeutung und insbesondere auch Oberflachen, die metallische 
^Oberflachen sind. 

SchlieBlich werden die UCST-Polymere so ausgewahlt, dass deren UCST oberhalb 
der Temperatur liegt, bei der die beschichteten Substrate zum Einsatz gelangen. 
Vorzugsweise liegt die UCST der Polymeren 10 °C / weiter bevorzugt 15 °C oberhalb 
der Einsatztemperatur der Substrate- Mit den vorbeschriebenen MaBnahmen wird 
eine thermodynamische Stabilisierung der auf der Substratoberflache abgeschiede- 
nen UCST-Polymere erreicht. 

Generell gesprochen lasst sich die Schichtdicke der auf der Oberflache abgeschie- 
denen Schicht beeinflussen, indem 

a) das erfindungsgemaBe Verfahren mehrfach hintereinander durchgefuhrt wird; 

b) die Temperatur entsprechend tief unter die UCST abgekuhlt wird; und/oder 

c) das UCST- Polymer in unterschiedlichen Konzentrationen in Losung vorgelegt 
wird. 

Besondere Bedeutung gewinnt die vorliegende Erfindung bei der Oberflachenbe- 
schichtung von Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium oder Aluminiumlegierungen. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren kann mehrfach wiederholt werden, um damit die 
Schichtdicke der Abscheidung auf der Oberflache zu erhohen. Insbesondere bei fla- 
chigen Substraten, bei denen in der Tendenz hohere Molmassen bei den UCST-Po- 
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iymeren gunstig sind, erhalt man pro Verfahrensschritt oder Ablagerungsschritt eine 
groBere Schichtdicke. 

Dies und weitere Vorteile der Erfindung werden im folgenden anhand der Beispiele 
und Figuren noch naher erlautert. Es zeigen im Einzelnen: 
Figur 1 

den Randwinkel von Wasser an einer Oberflache, die erfindungsgemaB mit unter-> 
schiedjichen modifizierten UCST-Polymeren beschichtet ist; und 

■Figur 2 . 

Ergebnisse eines Korrosionsfestigkeitstests von erfindungsgemaB beschichteten 
Oberflachen. 

Zunachst sei die Erfindung anhand eines Beisplels beschrieben, bei dem ein parti- 
kelforjniges Substrat, namlich ein Metallicpigment zum Einsatz kommt. Die Be- 
schichtung von Metallicpigmentpartikeln gemaB dem erfindungsgemaBen Verfahren 
fuhrt zu einer Hydrophobierung der Oberflache und setzt damit die Wasseraufnahme 
von Lacken, die solche Pigmentpartikel beinhalten, herab. Dies fuhrt zu einer 
Verminderung der Blasenbildung in der Lackschicht und zu einer erhohten Korro- 
sionsbestandigkeit und Resistenz der belegten Metallicpigmente gegenuber Um- 
weiteinfltissen (Saurer Regen). Bevorzugt werden in diesem Zusammenhang 
Schichtdicken im Bereich von 5 bis 100 nm. 



Beispiel 1: 



12 g Pigment (Big Resist E900, Fa. Eckart) werden bei 800 U/min fur die Dauer von 
30 min in 40 ml Decan / Cyclohexanmischung 3:1 Volumenverhaltnis unter 
Thermostatisierung auf 23 °C dispergiert. AnschlieSend wird in einen Rundkoiben 
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mit Ruckflusskuhler uberfuhrt und auf 65 °C erhitzt. Es werden 5 ml einer 33 
Gew.%igen Losung (Raumtemperatur) eines acryl-endgruppenmodifizierten 
Polystyrolpoiymeren (Molmasse 12 000 g/mol, Fa. Aldrich, UCST: ca. 50-55 °C) in 
Cyclohexan zugegeben, die hierbei entstehende Mischung auf 35 °C abgekiihlt und 
nach 10 Minuten wiederum auf 65 °C erwarmt. Wiederum werden 2,2 ml einer 33 
Gew.%igen Losung des Polystyrolderivates zugegeben (Raumtemperatur) und das 
Ganze auf 35 °C abgekuhlt. Danach wird auf 50 °C erwarmt/ abfiltriert und bei 
Raumtemperatur getrocknet. 

Herstellung der pigmentierten Lacke zur Durchfuhrung des Kondenswassertests 
nach DIN 50 017: 

Beispiel 2 und Vergleichsbeispiel 1: 

Je 1,4 g behandeltes Metallicpigment aus Bsp. 1 und unbehandeltes Pigment, (Big 
Resist E900, Fa. Eckart) werden jeweils in 25 ml eines pys|kalisch trocknenden Ein- 
, komponenten-PolyesterVPolyacryl-Mischlack bei 800 U/min fur 15 min bei 23 °C 
dispergiert und auf Glasplatten unter Verwendung einer Rakel mit einer 
NaBschichtdicke von 200 \sm aufgezogen. ^ Es wird 12 Std. bei Raumtemperatur 
abgeluftet und fur 30 min. bei 80 °C die Lackschichten getrocknet. 

Nachweis der verminderten Wasseraufnahme durch Ausfuhrung eines 
Kondenswassertestes nach DIN 50 017: 

Nach dem Abkuhlen auf Raumtemperatur wird der Kondenswassertest nach DIN 
50 017 bei 40 °C durchgefuhrt. Nach 94 Std. Belastung zeigte sich bei der Lack- 
schicht, welche unter Verwendung des kommerziellen Pigmentes hergestellt wurde 
(Vergleichsbeispiel 1), die doppelte Menge Blasen als bei der Lackschicht, die unter 
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Verwendung des mit Polystyrol nach dem obigen Verfahren nachbehandelten Pig- 
mentes hergestellt wurde (Beispiel 2). 

In einem weiteren Beispiel wurde ein fiachiges Substrat in Form eines Aluminium- 
bleches mit einer UCST-Polymerschicht beschichtet und die Beschichtung nachfol- 
gend modifiziert, urn die Hydrophobic der Oberflachenschicht einzustellen: 

Beispiel 3: 

Eine Aluminiumplatte (Al 99,5; GroBe: 50 x 20 x 1,5 mm) wird in ein 50 ml 
Schraubdeckelglas mit 50 ml einer Chlorbenzol / Decan - Mischung 1:4 gegeben. 
Es werden 0,5 ml einer 33%igen Losung eines acryl-endgruppenmodifizierten Poly- 
styrolpolymeren (Molmasse 12 000 g/mol, Fa. Aldrich; UCST ca. 50 bis 55 °C) in 
Cyclohexan hinzugefugt und erwarmt, bis das Polymere gelost ist (ca. 50 - 55°C). 
Es wird auf 25 °C abgekuhlt und nach 10 min wieder auf 50 °C erwarmt. Nach dem 
erneuten Abkiihlen auf 25 °C wird die Aluminiumplatte entnommen. 

Zur zusatzlichen Modifizierung der abgeschiedenen Schichten wird jeweils eine ge- 
maB Beispiel 3 erhaltene Probe in entsprechende Reaktionsmischungen fur die 
Dauer von 2 Std. bei 23 °C eingetaucht und danach mehrmals rnit diestilliertem 
Wasser abgespult und fur die Dauer von 10 min bei 80 °C im Umluftofen getrocknet. 

Modifizierung 1: 

Eintauchen in eine Reaktionsmischung, bestehend aus einem 50 ml Chlorbenzol / 
Decan - Gemisch 1:4, 5 ml einer ca. 2 %igen Losung von wasserfreiem AICI 3 in 
Chlorbenzol und 1 ml Propionsaurechlorid. 
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Modifizierung 2: 

Eintauchen in eine Reaktionsmischung, bestehend aus einem 50 ml Chiorbenzol / 
Decan - Gemisch 1:4, 5 ml einer ca. 2 %igen Losung von wasserfreiem AICI 3 in 
Chiorbenzol und 1 ml Crotonsaurechlorid. 

Modifizierung 3: 

uifch Eintauchen in eine Reaktionsmischung, bestehend aus einem 50 ml Chiorbenzol / 
Decan - Gemisch 1:4, 5 ml einer ca, 2 %igen Losung von wasserfreiem AICI 3 in 
Chiorbenzol und 1 ml Fumarsaurechlorid. 

Modifizierung 4: 

Eintauchen in eine Reaktionsmischung, bestehend aus einem 50 ml Chiorbenzol / 
Decan - Gemisch 1:4, 5 ml einer ca. 2 %igen Losung von wasserfreiem AICI 3 in 
Chiorbenzol und 1 ml Acetylchlorid. 

Bei entsprechender Modifizierung des Polystyrols und Durchfuhrung einer Vernet- 
zungsreaktior> kann das Polymere irreversibel immobilisiert werden (Einzelheiten zu 
den Modifizierungsreaktionen sind der Uteraturstelle R. H. Bbundy, Styrene - Its 
4 * Polymers, Copolymers and Derivatives, Reinhold Publishers Corporation, New York, 
1952, zu entnehmen). Eine so immobilisierte Poiymerschicht kann durch Abspulen 
mit Cyclohexan von nichtvernetztem Polymer leichf gereinigt werden. Die Randwin- 
kel von Wasser von den erhaltenen Aluminiumproben aus Beispiel 3 sind in Tabelle : 1 
aufgelistet und in Figur 1 graphisch zusammengefaBt. Wie aus Rgur 1 zu 
entnehmen ist, kann der Kontaktwinkel von Wasser nach dem oben angefuhrten 
Verfahren im Bereich von ca. 75 ° bis 85 ° variiert werden. 
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Tabelle 1 



Probe 


Kontaktwinkel von Wasser [ ° ] 


Aluminium unmodifiziert 


92.2 


Polystyrol beschichtet 


81.5 


Polystyrol beschichtet, Modifizierung 1 


76.8 


Polystyrol beschichtet, Modifizierung 2 


70.9 


Polystyrol beschichtet, Modifizierung 3 


73.6 


Polystyrol beschichtet, Modifizierung 4 


73.2 



Die erhohte Resistenz gegenuber Korrosion der mit einer relativ hydrophoben Poly- 
styrolschicht belegten Aluminiumprobe im Vergleich zu einer nichtbelegten Alumini- 
umprobe, bzw. einer polystyrolbeschichteten Aluminiumprobe, bei der eine zusatzli- 
che Hydrophilierung nach Methode Modifizierung 1 durchgefuhrt wurde, wurde an- 
hand eines Kondenswassertestes (DIN 50 017, Dauer 10 Std.) uberpruft und durch 
Anwendung einer Helligkeitsmessung quantifiziert, wobei jeweiis auf die unbe- 
schichtete Probe bezogen wurde. Die Ergebnisse sind in Rgur 2 graphisch darge- 
stellt. 

Ein hoherer Helligkeitswert kennzeichnet eine geringere Korrosionsneigung der 
Probe. Die Ergebnisse aus Rgur 2 zeigen somit eine sehr gute Ubereinstimmung mit 
den Ergebnissen der Randwinkelmessungen (Rgur 1). Ein groBerer Randwinkel fur 
das nur mit Polystyrol nachbehandelte Aluminium weist auf eine groBere Hydropho- 
bie der Beschichtung hin, dementsprechend sind die Korrosionseffekte geringer als 
bei einer zusatzlich hydrophil modifizierenden Polystyrolnachbehandlung 
(Modifizierung 1). 
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Patentanspruche 



1. Verfehren zur Behandlung von Oberflachen von Substraten, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Substrat mit einer Losung eines Polymeren in Kontakt 
gebracht wird, wobei das Polymere UCST-Eigenschaften aufweist und durch 
Erniedrigung der Temperatur der Polymerlosung auf der Oberflache des 
Substrats als eine Schicht abgeschieden wird. 

2. Vetfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymere 
ausgewanlt ist aus Polystyrolen, Polyvinylalkoholen, Polyvinylpyrazolen, 
Polyethylenoxiden, Polyacrylsauren und deren Derivaten. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Losung 
ein organisches Losemittel umfasst. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Temperatur der Losung bei dem Inkontaktbringen mit der Substratober- 
flache groSer ist als die UCST-Temperatur des Polymeren in dem Losemittel 
und dass dann die Temperatur der Losung auf einen Wert im Bereich der 
UCST oder darunter abgesenkt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Temperatur, auf die abgekuhlt wird ca. T = UCST + 5 °C bis T = UCST 

- 30°C betragt. 
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6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Temperatur- 
bereich von T = UCST bis T = UCST - 10 °C betragt. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Temperatur auf dem niedrigen Niveau solange gehalten wird, bis eine im 
wesentlichen vollstandige Abscheidung des Poiymeren auf der Substratober- 
flache erhalten wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
nach dem Abscheiden die beschichtete Substratoberflache mit einem Lose- 
mittel fur das Polymere bei einer Temperatur Im Bereich von T = UCST 

- 10 °C fur das Polymer in dem Losemittel oder darunter gewaschen wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8 7 dadurch gekennzeichnet, dass 
das Substrat mit der Losung nach erfolgter Abscheidung des Poiymeren 
kurzzeitig auf eine Temperatur oberhalb der UCST gehalten wird und dann ein 
Trennen von Substrat und Losung erfolgt- 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur 
bei der Temperaturerhohung maximal 5 °C oberhalb der UCST liegt. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Polymere bei oder nach erfolgter Abscheidung auf der Substratoberflache 
mittels Ankergruppen bzw. einer chemischen Reaktion immobilisiert wird. 



12. 



Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfiache 
des Substrats nach der Immobilisierung des Poiymeren gewaschen wird. 
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13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Im- 
mobilisierung durchgefuhrt wird, in dem ein-mit olefinischen Gruppen 
(Doppelbindungen) modifiziertes Polymer abgeschieden wird und nachfolgend 
radikalisch immobilisiert wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass, 
das Polymere vor der Ablagerung auf der Substratoberflache modifiziert wird 
um den Benetzungswinkel der beschichteten Substratoberflache gezielt zu 
beeinflussen. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Modifizierung 
des Polymeren mittels unpolaren Alkylgruppen bzw. mit polaren Gruppen, 
insbesondere Hydroxy!- oder Amingruppen, oder ionischen Gruppen, 
insbesondere Carbonsaure oder Sulfonsauregruppen, erfolgt. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyrnere 
nach dessen Ablagerung auf der Substratoberflache modifiziert und vernetzt 
wird. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Substrat ein partikelformiges Substrat ist und dass das Polymere eine 
Molmasse von 1000 bis 50.000 g/mol aufweist. 



18. 



Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Substrat ein flachiges Substrat ist und dass das Polymere eine Molmasse 
von 1000 bis 500.000 g/mol aufweist. 
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19. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass das partikelfor- 
mige Substrat ausgewahlt ist aus Pigmenten, Fullstoffen, Fasern, Nanoparti- 
keln und Partikeln aus kolloidalen oder micellaren Systemen. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Substratoberflache mit einer Nanoschicht eines Polymeren beschichtet 
wird. 

21. Verfahren nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, dass die UCST-Polymere so ausgewahlt werden, dass deren UCST 
oberhalb der Einsatztemperatur des Substrats, vorzugsweise mindestens 10 
°C, weiter beyorzugt mindestens 15 °C oberhalb der Raumtemperatur liegt. 

22. Substrat mit einer Polymer beschichteten Oberflache, hergestellt nach einem : 
Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 21. 

23. Substrat nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung 
eine Nanoschicht ist. 



24. Substrat nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Substrat ein metallisches Substrat ist. 

25. Substrat nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat aus 
Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium oder einer Aiuminiumlegierung hergestellt 
ist. 

26. Substrat nach einem der Anspruche 22 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Substrat ein partikelformiges Substrat ist, ausgewahlt aus Pigmenten, 
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Fullstoffen, Fasern Oder plattchenformigen Partikeln, Nanopartikeln und Parti- 
kel aus kolloidalen oder micellaren Systemen. 




Figur 1 
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Figur 2 
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